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(54) Composition epaissie comprenent de la silice pyrogenee 



(57) L'invention se rapporte a une composition 
epaissie contenant de la silice pyrog6nee et un alkyl6- 
ther de polysaccharide form6 de motifs comportant au 
. moins deux cycles osidiques diffeVents, chaque motif 
comportant au moins un groupe hydroxy le~substitue pan 



une chatne alkyle hydrocarbon6e satur6e. 

L'invention se rapporte aussi a I'utilisation d'une si- 
lice pyrogenee et de I'alkylether de polysaccharide com- 
me agent epaississant dans une composition compr - 
nant une phase organique comprenant au moins un mi- 
lieu solvant de I'alkylether de polysaccharide. 
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D scrlption 

[0001] L'invention se rapporte k un composition epaissie contenant de la silice pyrogEnEe associE k un nouvel 
Epaississant, destine en particuiier aux domaines cosmetique et/ou dermatologique. L'invention se rapporte aussi k 
s une utilisation de cette composition pour le traitement des matieres kEratiniques telles que la peau, les ongles, les cils, 
les sourcils, les chev ux ou d s muqueuses t II s que les lEvres et I'intErieur des paupieres. 

[0002] Dans les compositions cosmEtiques et dermatologiques, ii est courant d'Epaissir des phases non aqueuses 
pour obtenir la consistance souhaitEe. Les compositions epaissies permettent de faciliter la prise du produit hors d 
son conditionnement sans perte significative, de limiter la diffusion du produit k la zone locale de traitement, de repartir 
w le produit de facon reguliere sur la zone locale de traitement ou bien encore de pouvoir utiliser le produit dans des 
quantites suffisantes pour obtenir I'effet cosmetique ou dermatologique recherche. 

[0003] Cet epaississement est primordial pour les compositions telles que celles des produits pour le soin, Phygiene 
ou le maquillage comme les rouges a levres qui doivent bien se repartir de facon homogene sur la surface locale k 
traiter ainsi que pour les compositions capillaires qui doivent s'etaler et se repartir de facon reguliere le long des fibres 

rs kEratiniques et ne pas ruisseler sur le front, la nuque, le visage ou dans les yeux. 

[0004] Pour Epaissir les compositions, il est connu d'ajouter de la silice pyrogEnEe comme agent Epaississant (voir 
la demande FR-A- 1453089). Lorsque Ton veut preparer des compositions suffisamment epaissies, il est necessair 
d'ajouter une quantite importante de silice pyrogEnEe. Ceci est notamment le cas lorsque I'on souhaite epaissir une 
composition comprenant un milieu polaire comme par exemple I'acEtate d'ethyle, I'Ethanol ou les huiles d'origine vE- 

20 getale. Or, I'additton d'une quantite importante de cet Epaississant altere les propriEtEs cosmEtiques de la composition : 
en effet, la composition devient moins confortable lors de I'application et au cours du temps apres application. Ceci 
est notamment le cas pour un rouge k levres ou le film de rouge est peu confortable k porter sur les levres et provoqu 
une sensation de tiraillement. En outre, la composition a tendance k dessecher les levres et k presenter une couvrance 
peu satisfaisante. 

25 [0005] II est egalement connu d'associer k la silice pyrogenee un autre agent epaississant. Par exemple, le brevet 
US-A-5071639 decrit une composition de vernis k ongles comprenant de la silice hydrophile ou hydrophobe et une 
argile comme la bentone. Or les argiles ont I'inconvenient d'opacifter et de matifier la composition et il n'est pas possible 
d'obtenir des compositions transparentes ou translucides d'aspect brillant. 

[0006] Le but de la prEsente invention est de proposer une composition transparente ou translucide Epaissie, con- 
30 tenant de la silice pyrogEnEe, presentant de bonnes propriEtEs cosmetiques et ne presentant pas les inconvenients 

CHdessus. ~ " - --- - . . 

[0007] La Demanderesse a decouvert qu'une telle composition pouvait etre obtenue en associant k la silice pyro- 
genee un epaississant particuiier. 

[0008] La prEsente invention a done pour objet une composition comprenant de la silice pyrogEnEe, caracterisee 
35 par le fait qu'elle comprend Egalement au moins un alkylEther de polysaccharide formE de motifs comportant au moins 
deux cycles osidiques diffErents. chaque motif comportant au moins un groupe hydroxyle substituE par une chalne 
alkyle hydrocarbonEe saturEe, et une phase organique comprenant au moins un milieu solvant dudit alkylEther. 
[0009] Grace k ('association de la silice pyrogEnEe et de I'alkylEther de polysaccharide, la composition selon l'inven- 
tion est transparente ou translucide et prEsente une viscositE ElevEe. En outre, la composition prEsente de bonnes 
40 propriEtEs cosmEtiques : lors de I'application sur les matieres kEratiniques, la composition n'est pas collante ; elle est 
facile k appliquer et offre un confort pendant et aprEs son application, sans laisser de sensation de tiraillement. En 
particuiier, ii est possible d'obtenir un baton de rouge k lEvres doux k I'application et laissant sur les lEvres un film 
homogEne et couvrant, confortable k porter, qui ne dessEche pas les lEvres. De plus, elle prEsente un aspect plus 
brillant que cede de I'art antErieur contenant de la silice. 
45 [0010] Bien que ('invention soit particuliErement bien adaptEe au domaine cosmEtique, elle s'applique k tout domaine 
nEcessitant d'obtenir des compositions Epaisses voire des compositions solides et notamment dans les domaines 
agro-alimentaire, vEtErinaire, dermatologique, pharmaceutique, du bois (stick de pigments et de cire pour la restaura- 
tion de meubles). 

[0011] Dans I'Epaississant associE k la silice pyrogEnEe, on entend par « chaTne alkyle hydrocarbonEe » une chaine 
50 Nneaire ou ramifiEe, comportant de 1 k 24, de prEfErence de 1 k 10, mieux de 1 k 6 et plus spEcialement de 1 k 3 

atomes de carbone. En particuiier, la chaine alkyle est choisie parmi les chaTnes saturEes et notamment mEthyle, 

Ethyle, EthEnyle, n-propyle, propEnyle, isopropyle, n-butyte, isobutyle, tertiobutyle, n-pentyle. Ces alkylethers peuvent 

etre fabriquEs comme dEcrits dans les documents EP-A-281 360, EP-A-708 114, EP-A-281360. 

[0012] Selon un mode de rEalisation prEfErE de ('invention, I'alkylEther de polysaccharide a un poids molEculaire 
55 moyen en poids supErieur ^ 100 000, et de prEfErence supErieur k 200 000. Ce poids molEculaire peut aller jusqu'£ 1 

million. Cet alkylEther peut comporter de un k six t mi ux de deux k quatre groupes hydroxyle par motif, substituEs 

par une chatne alkyle hydrocarbonEe saturEe ou non. 

[0013] Les cycles osidiques sont notamment choisis parmi le mannose, le galactose, le glucose, le furanose, le 
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rhamnose. Parabinose. 

[0014] Selon un mode prefere de realisation de I'invention, I'alkylether d polysaccharide est un alkylether d'une 
gomme et plus particulierement d'une gomm globalement non ionique, c'est-a-dire comportant peu ou pas de groupe 
ionique. Comm gommes approprtees, on peut citer par exemple la gomme de guar dont le motif comprend un galac- 
5 tos et un mannose, ta gomme de caroube dont le motif comprend un galactose et un mannose, la gomme de karaya 
qui est un melange complexe de rhamnose, galactose et acide galacturonique, la gomme adragante qui est un melange 
complexe d'arabinose, galactose et acide galacturonique. 

[0015] Selon un mode de realisation prefer^ de I'invention, I'alkylether de polysaccharide est un derive de gomme 
de guar. Ainsi, avantageusement I'alkylether est un galactomannane alkyle de chaine alkyle en a C 6 et mieux en 

10 C A a C 3 et plus particulierement le guar ethyie ayant un degre de substitution de 2 a 3 et notamment d'environ 2,5 a 
2,8, tel que decrit dans les documents RD 95378007 (octobre 1995) et EP-A-708114. Cette gomme est en particulier 
celles vendues par la societe Aqualon sous les noms N-HANCE-AG 200® et N-HANCE AG 50®. 
[0016] La concentration en alkylether depend de la forme galenique, de la consistance recherchees pour fa compo- 
sition. En particulier le rapport en poids de la quantite de solvant et/ou d'huile sur la quantite d'epaississant est choisi 

is par exemple dans la gamme allant de 5 a 1 000. La composition selon ('invention peut contenir par exemple une quantite 
d'alkylether de polysaccharide allant de 0, 1 a 1 6 % en poids, par rapport au poids total de la phase organique (solvant 
et/ou huile) de la composition, et de preference de 0,5 a 8 % en poids. 

[0017] La silice pyrogenee susceptible d'etre utilisee dans la composition selon I'invention peut se presenter sous 
forme de silice pyrogenee hydrophile ou de silice pyrogenee hydrophobe. 

20 [0018] Les silices pyrogenees peuvent etre obtenues par hydrolyse a haute temperature d'un compose volatil du 
silicium dans une flamme oxhydrique, produisant une silice finement divisee. Ce procede permet notamment d'obtenir 
des sitices hydrophiles qui presentent un nombre important de groupements silanol a leurs surface. De telles silices 
hydrophiles sont par exemple commercialisees sous les denominations "AEROSIL 130®", "AEROSIL 200®", "AERO- 
SIL 255®", "AEROSIL 300®", "AEROSIL 380®" par la societe Degussa, "CAB-O-SIL HS-5®", "CAB-O-SIL EH-5®", 

25 "CAB-O-SIL LM-130®", "CAB-O-SIL MS-55®", "CAB-O-SIL M-5®" par la societe Cabot. 

[0019] II est possible de modifier chimiquement la surface de ladite silice, par reaction chimique generant une dimi- 
nution du nombre de groupes silanol. On peut notamment substituer des grpupes sitanol par des groupements 
hydrophobes : on obtient alors une silice hydrophobe. 
[0020] Les groupements hydrophobes peuvent etre : 

30 

- — - des groupements trimethylsiloxyl.-qui sont notamment obtenus par traitement de silice pyrogenee en presence_de 
I'hexamethyldisilazane. Des silices ainsi traitees sont denommees "Silica silylate" selon le CTFA (6 dme edition, 
1995). Elles sont par exemple commercialisees sous les references "AEROSIL R812®" par la societe Degussa, 
"CAB-O-SIL TS-530®" par la societe Cabot. 
35 - des groupements dimethylsilyloxyl ou polydimethytsiloxane, qui sont notamment obtenus par traitement de silice 
pyrogenee en presence de polydtmethylsiloxane ou du dimethyldichlorosilane. Des silices ainsi traitees sont de- 
nomees "Silica dimethyl silylate" selon le CTFA (6® me edition, 1 995). Elles sont par exemple commercialisees sous 
les references "AEROSIL R972®", "AEROSIL R974®" par la societe Degussa, "CABO-SIL TS-610®", "CAB-O- 
SIL TS-720®" par la societe Cabot. 

40 

[0021] Selon I'invention, on utilise de preference des silices hydrophobes. 

[0022] La silice pyrogenee presente de preference une taille de particules pouvant etre nanometrique a micrometri- 
que, par exemple allant d'environ de 5 a 200 nm. 

[0023] La composition selon I'invention peut comprendre de la silice pyrogenee en une quantite allant de 0,5 % a 
45 25 % en poids, par rapport au poids total de la phase organique de la composition, de preference de 1 % a 20 % en 
poids, et mieux de 1 % a 10 % en poids. 

[0024] Selon I'invention, le milieu solvant de I'alkylether de polysaccharide present dans la composition peut etre un 
solvant organique ou une huile. En d'autres termes, I'alkylether de polysaccharide est un epaississant des solvants 
organiques et des huiles. Par huiles, on entend toute matiere grasse liquide a temperature ambiante. 
so [0025] Le solvant organique peut etre, par exemple, choisi parmi : 

les cetones liquides a temperature ambiante tels que methyiethylcetone, methylisobutylcetone, diisobutylcetone, 
Pisophorone, la cyclohexanone, ('acetone ; 

les alcools liquides a temperature ambiante tels que rethanol, I'isopropanol, le diacetone alcool, le 2-butoxyethanol, 
55 le cyclohexanol ; 

les glycols liquides a temperature ambiante tels que rethyiene glycol, le propylene glycol, le pentylene glycol ; 
les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiant tels que le monomethyiether de propylene glycol. 
I'acetate de monomethyl ether de propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropyiene glycol ; 
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les esters a chaTne court (ayant de 3 a 8 atomes de carbons au total) tets que I'acetate d'ethyle. I'acetate de 
methyl , I'acetat de propyte, I'acetat d n-butyl , I'acetate d'isopentyle ; 

les ethers liquides a temperature ambiante tels que le diethylether, le dimethylether ou le dichlorodiethylether ; 
les alcanes liquides a temperatur ambiante tels qu le decane, I'heptan , le dodecane, le cycloh xane ; 
5 - les composes cycliques aromatiques liquides a temperature ambiante tels qu le toluene et le xylene ; 
les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzaldehyde, I'acetaldehyde ; 

[0026] Ces solvants conviennent plus particulierement pour le maquillage ou le demaquillage des ongles : la com- 
position constitue alors un vernis a ongfes, un produit de soin des ongles ou un dissolvant de vernis a ongles. 
io [0027] Parmi les huiles utilisables comme milieu solvant de I'alkylether de polysaccharide selon 1'invention, on peut 
citer par exemple : 

les huiles d'origine vegetale comme les triglycerides liquides, par exemple les huiles de tournesol, de mai's, de 
soja, de jojoba, de courge, de pepins de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, les 
75 triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe STEARINERIES DUBOIS ou ceux 

vendus sous les denominations MIGLYOL 810, 812 et 818 par la societe DYNAMIT NOBEL 
les huiles d'origine animate telle que la lanoline, 
les huiles d'origine minerale, 

les huiles de synthese comme les alcools gras tels que octyl-2-dodecanol; les esters et en particulier les esters 
20 d'acides gras, et notamment les esters ayant un nombre total d'atomes de carbone choisi entre 1 2 et 80 et mieux 

entre'16 et 50; les silicones phenylees, et notamment les phenyl trimethicones, les diphenyl dimethicones, les 
polymethylphenyl siloxanes. 

[0028] L'homme du metier sait, par ses connaissances, determiner par de simples essais de routine les huiles so- 
25 lubilisant I'alkylether de polysaccharide. 

[0029] Des huiles compiementaires, non solvant de I'alkylether de polysaccharide, peuvent en outre etre ajoutees 
dans la composition. Comme huile complementaire, on peut notamment citer les resines et les gommes de silicone 
liquides a temperature ambiante, les huiles hydrocarbonees partiellement fluorees, les huiles perftuorees, les huiles 
siliconees exemptes de groupements aromatiques telles que les polysiloxanes lineaires ou ramifies comme les poly- 
30 dimethylpolysiloxanes, les potyethylmethylpolysiloxanes, polyalkylmethylsiloxanes et les polysiloxanes cycliques tels 
— - que octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane ou leurs melanges ; Ies_huiles de silicones fluorees^ 
les polysiloxanes fonctionnalises par une ou plusieurs fonctions hydroxyles et/ou un ou plusieurs groupements poly- 
ethers tels que les dimethicones copolyols ; les hydrocarbures lineaires ou ramifies, comme I'huile de vaseline, I'iso- 
hexadecane, I'isododecane. 

3S [0030] Les solvants de I'alkylether de polysaccharide (solvant organique ou huile) peuvent etre presents a raison de 
59 a 99,4 % en poids, par rapport au poids total de la phase organique de la composition, et mieux de 72 % a 98,5 %. 
Les huiles compiementaires peuvent etre ajoutees dans la composition en une quantite pouvant aller de 0 % a 75 % 
en poids, par rapport au poids total de la phase organique, et mieux de 0 % a 50 % en poids. 

[0031] II est en outre possible d'incorporer dans la composition selon I'invention une phase aqueuse f notamment en 
40 une quantite allant de 0 % a 95 % en poids par rapport au poids total de la composition, et mieux de 3 a 85 %. 

[0032] La composition selon I'invention peut de plus comprendre tous les ingredients classiquement utilises dans 
les domaines concemes et plus specialement dans les domaines cosmetique et dermatologique. Ces ingredients sont 
en particuliers choisis parmi les conservateurs, les vitamines, les epaississants de phase aqueuse ou grasse differents 
de celui de I'invention, les parfums, les tensioactifs, les antioxydants, les charges, les pigments, les cires, les actifs 
45 cosmetiques ou dermatologiques liposolubles ou hydrosolubles, et leurs melanges. La composition selon I'invention 
peut contenir egalement des vestcules lipidiques de type ionique et/ou non ionique. Les quantites de ces differents 
ingredients sont celles classiquement utilisees dans les domaines concemes et par exemple de 0.01 % a 20 % du 
poids total de la composition. La nature de ces ingredients et leur proportion doit etre compatibles avec I'obtention de 
compositions stables epaissies selon I'invention. 
so [0033] La composition de I'invention peut se presenter sous toutes les formes galeniques normalement utilisees 
pour une application topique ou orale, et notamment sous forme d'un gel, d'une emulsion, d'une dispersion, de systeme 
multiphases et notamment biphasique. Cette composition peut avoir I'aspect d'un lait, d'une creme, d'une pate, d'un 
solide coule ou mould et notamment d'un stick. 

[0034] La composition selon I'invention peut §tre avantageusement utilisee pour le traitement, le maquillage (vernis 
55 & ongles, eye-liner, mascara, fond de teint, anti-cernes, fard a paupieres ou a joues, rouge a levres), ou le soin des 
matieres keratiniques et/ou des muqueuses selon la nature des actifs utilises. 

[0035] L'invention se rapporte egalement a ('utilisation d'une silice pyrogenee et d'un alkylether de polysaccahride 
tels que definis precedemment comme agent epaississant d'une composition comprenant une phase organique com- 
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prenant au moins un milieu solvant dudit atkylether. 

[0036] L'invention s rapporte aussi a un procede de traitement cosmetique, de maquillag ou de demaquillag des 
matieres keratiniques et/ou des muqueuses consistant a appiiquer sur les matieres keratiniqu s et/ou les muqueuses 
une composition tell qu decrite preced mment. 
s [0037] Les examples ci-apres sont donnes a titre d'illustration et sans caractere limitatif. 

Exemple 1 : 

[0038] On a prepare un rouge a levres selon I'invention et un rouge a levres comparatif ne comprenant que de la 
10 silice pyrogenee comme epaississant. Les compositions etaient les suivantes, les quantites etant exprimees en 
gramme : 



Composition 


invention 


comparative 


Huile de sesame 


31,85 


32,2 


Triheptanoate de glyceryle 


31,85 


32,2 


Silice pyrogenee hydrophobe (1 ) 


5,6 


5,6 


guar ethyle de degre de substitution d'environ 2,5(2) 


0,7 




Lanotine liquide 


12 


12 


Cire de polyethylene 


10 


10 


Pigment 


8 


8 



(1) vendue sous la denomination AEROSIL R972® par Degussa 

(2) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200X9 par Aqua ton 



[0039] On a ajoute I'ethylguar dans le melange d'huiles chauffe a 90-95 °C pour former le gel puis on a disperse la 
silice pyrogenee dans ie gel et on a ajoute les pigments. Le melange a ete broye par trois passages a la broyeuse 
tricylindre. Puis on a incorpore la cire de polyethylene et chauffe le melange a 100-105 °C. On a coule le melange a 
30 la temperature de 98-100 °C dans un moule, puis on a laisse refroidir. 

[0040] Apres demoulage, on a evalue les proprietes cosmetiques des deux produits; ~ — - __ _ 

[0041] On a constate que le rouge a levres selon I'invention laisse sur les levres un film plus couvrant, plus homogene, 
plus confortable a porter, moins poudreux que celui obtenu avec le produit comparatif. En outre, le rouge selon I'in- 
vention desseche moins les levres. 

35 

Exemple 2 : 

[0042] On a prepare un rouge a levres pateux ayant la composition suivante : 

40 - Silice pyrogenee hydrophobe (1) 7,64 g 

guar ethyle de degre de substitution d 1 environ 2,5 (2) 0,59 g 

Phenyltrimethicone vendue sous la denomination DC 556® par la societe Dow Corning 89,77 g 
pigments 2 g 

45 [0043] On a prepare le melange d'huile, de silice et de guar ethyle selon le mode operatoire donne a I'exemple 1 . 
On a ajoute ensuite les pigments puis broye le melange par trois passages a la broyeuse tricylindre. On a obtenu une 
pate qui s'applique facilement sur les levres et qui laisse un film confortable a porter sans dessecher les levres. 

Exemple 3 : 

so 

[0044] On a prepare, selon le mode operatoire de I'exemple 2, un rouge a levres pateux ayant la composition suivante: 

Silice pyrogenee hydrophobe (1 ) 7,52 g 
guar ethyle de degre de substitution d' environ 2,5 (2) 0,94 g 
55 - Triheptanoate de glyceryle 85,54 g 
nacres 6 g 

(1 ) vendue sous la denomination AEROSIL R972® par Degussa 

(2) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par Aqualon 
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[0045] On a obtenu une pate qui s'applique confortablement sur les levres, pr6sent un bon pouvoir couvrant et le 
film depose ne procure pas d sensation de tiraillement. 

Ex mple 4 : 

5 

[0046] On a prepare, selon I mod operatoire de I'exemple 2, un rouge a levres pateux ayant la composition 
suivante : 

Silice pyrogenee hydrophobe (1) 7,52 g 
10 - guar ethyle de degre de substitution d'environ 2,5 (2) 0,94 g 
huile de sesame 85,54 g 
nacres 6 g 

[0047] On a obtenu une pate qui s'applique facilement sur les levres et laisse sur celles-ci un film homogene, con- 
's fortable a porter. 

Exemple 5 : 

[0048] 

20 

Silice pyrogenee hydrophobe (3) 10 g 

guar ethyle de degre de substitution d' environ 2,5 (2) 2 g 

octyl-2 dodecanol 88 g 

25 [0049] On a obtenu un gel transparent ayant une viscosity de 7,3 Pa. S (mesur6e au Contraves TBS, a 25 °C, equipe 
d'un mobile n° 4 tournant a la frequence de 50 Hz). Ce gel peut servir de base a toute composition cosmetique ou 
dermatologique. 

Exemple 6 : 

30 

[0050] - - _ . _ _ . . 

Silice pyrogenee hydrophobe (3) 10 g 
guar ethyle de degre de substitution d'environ 2,5 (2) 2 g 
35 - huile de ricin 88 g 

[0051] On a obtenu un gel transparent ayant une viscosite de 57,5 Pa. S (mesuree au Contraves TBS, a 25 °C, 
equipe d'un mobile n* 5 tournant a la frequence de 50 Hz). Ce gel peut servir de base a toute composition cosmetique 
ou dermatologique. 

40 

Revendications 

1 . Composition comprenant de la silice pyrogenee, caracterisee par le fait qu'elle comprend egalement au moins un 
45 alkylether de polysaccharide forme de motifs comportant au moins deux cycles osidiques differents, chaque motif 

comportant au moins un groupe hydroxyle substitue par une chaTne alkyle hydrocarbonee saturee, et une phase 
organique comprenant au moins un milieu solvant dudit alkylether. 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que deux a quatre groupes hydroxyle par motif sont 
50 substitues par une chaTne alkyle hydrocarbonee saturee. 

3. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la chaine alkyle 
hydrocarbonee saturee comporte de 1 a 24 atomes de carbone. 

55 4. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caract6ris6e par le fait que la chaine alkyle 
hydrocarbonee saturee comporte de 2 a 10 atomes de carbone. 

(3) vendue sous la denomination AEROSIL R974® par Degussa 
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5. Composition selon Tune quetconque des r vendications precedentes, caracterise par le fait que la chaine alkyle 
est choisie dans I groupe forme par les radicaux methyle, ethyle, n-propyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, ter- 
tiobutyl . 

5 6. Composition selon Tune qu Iconqu des revendications pr6c6dentes, caracterisee par le fait que les cycles osi- 
diques sont choisis dans le group forme par le mannose, le galactose, le glucos , le furanose, le rhamnose, 
Tarabinose. 

7. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkylether de 
10 polysaccharide est un alkylether d'une gomme choisie parmi la gomme de guar, la gomme de caroube, la gomme 

de karaya, la gomme adragante et leurs melanges. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkyether est 
un galactomannane alkyle de chaine alkyle en C-, a C 6 et mieux en C-, a C 3 . 

15 

9. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkylether d 
polysaccharide est de la gomme de guar a chaine ethyle avec un degre de substitution de 2 a 3. 

10. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkylether de 
20 polysaccharide a un poids moleculaire moyen en poids superieur a 200 000. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkylether de 
polysaccharide est present en une quantite telle que le rapport (en poids) de la quantite de solyant et/ou d'huile 
sur la quantite d'alkyiether de polysaccharide est choisi dans la gamme altant de 5 a 1000. 

25 

12. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkylether d 
polysaccharide est present en une quantite allant de 0,1 a 16 % du poids total de la phase organique et mieux de 
0,5 a 8 % du poids total de la phase organique de la composition. 

30 13. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la silice pyroge- 
~ nee est choisi parmi les silices pyrogenees hydrophobes, ~ - - - — - 

14. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la silice pyroge- 
nee est presente en une quantite allant de 0,5 % a 25 % en poids, de preference de 1 a 20 % en poids, par rapport 

35 au poids totai de la phase organique de la composition. 

15. Composition seion I'une quelconque des revendications precedentes. caracterisee par le fait que le milieu solvant 
dudit alkylether est un solvant organique et/ou une huile. 

40 16. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le qu'elle comprend au moins une huile 
compl6mentaire non solvante de I'alkylether de polysaccharide. 

17. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle comprend en 
outre au moins un ingredient choisi dans le groupe forme par les conservateurs, les vitamines, les parfums, les 

4$ tensioactifs, les antioxydants, les charges, les pigments, les cires, et leurs melanges. 

18. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle se presente 
sous la forme d'un gel, d'une emulsion, d'une dispersion, d'un systeme multiphase. 

50 19. Composition, selon i'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait qu'elle se presente 
sous la forme d'un rouge a levres. 

20. Utilisation d'une silice pyrogenee associee a un alkylether de polysaccharide forme de motifs comportant au moins 
deux cycles osidiques differents, chaque motif comportant au moins un groupe hydroxyle substitue par une chaine 

55 alkyle hydrocarbonee saturee comme agent epaississant d'une composition comprenant une phase organique 

comprenant au moins un milieu solvant dudit alkylether. 

21. Utilisation selon la revendication 20, caracterisee par le fait que I'alkylether de polysaccharide est un alkylether 
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d'un gomme choisi parmi la gomme de guar, la gomme de caroube, la gomme de karaya, la gomme adragante 
et leurs melang s. 

22. Procede de traitement cosm6tique des matieres keratiniques et/ou des muqueuses, caracterise par le fait que Ton 
5 applique sur les matieres keratiniques et/ou sur tes muqueuse une composition selon I'un quelconque des r - 

vendications 1 a 19. 

23. Procede de maquillage des matieres keratiniques et/ou des muqueuses, caracterise par le fait que Ton applique 
sur les matieres keratiniques et/ou sur les muqueuse une composition selon I'une quelconque des revendications 

10 1a 19. 
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D cription 



[0001] L'invention a pour objet un composition filmogene comprenant un polymere filmogene et un nouv I epais- 
sissant utilisabte dans te domain cosmetique. L'invention se rapporte aussi a une utilisation de cette composition pour 
5 le traitement et I soin des matieres keratiniques telles que la peau, les ongles, les cils, les sourcils, les cheveux ou 
des muqueuses telles que les levres et I'interieur des paupieres. Elle est destine plus specialement au traitement et 
au soin des ongles. 

[0002] De facon plus precise, 1'invention se rapporte a une composition contenant des polymeres filmogenes, capable 
de former sur un support (ongle, cil, cheveu) un film homogene et continu. 

w [0003] Dans les compositions filmogenes comma les vernis a ongles, il est courant d'epaissir la phase organique 
par des agents epaississants. Les compositions epaissies permettent de faciliter la prise du produit hors de son con- 
ditionnement sans perte significative, de repartir le produit de facon reguliere sur la zone a traiter ou bien encore de 
pouvoir utiliser le produit dans des quantites suffisantes pour obtenir I'effet cosmetique recherche. De plus, pour des 
compositions comprenant une quantity de pigments comme les vernis a ongles, I'agent epaississant permet d'empe- 

15 cher la sedimentation des pigments lors du stockage. 

[0004] Pour epaissir les compositions, il est connu d'utiliser des argiles telles que les montmorrillonites organomo- 
difiees comme decrit dans la demande GB-A-2021411 . Mais la preparation de telles compositions necessite de bien 
disperser I'argiledans la composition. Ainsi, la dispersion doit necessairement s'effectuera I'aided'un homogeneisateur 
haute pression Gaulin ce qui conduit a une etape contraignante, longue et couteuse dans la fabrication des composi- 

20 tions. II est done souhaitable de disposer d'un epaississant qui soit facile a mettre en oeuvre. En outre, les argiles 
comme les montmorillonites organomodifiees modifient les propriet^s du film obtenu apres ('application de la compo- 
sition. En effet, on constate que le film est moins resistant aux chocs et s'6caille plus facilement. 
[0005] Les silices hydrophiles et hydrophobes sont egalement connues comme agents epaississants dans les vernis 
a ongles, notamrnent dans la demande FR-A-1 453089. Si les silices ne nuisent pas aux proprietes du film obtenu 

25 apres application de la composition, elles sont toutefois difficiles a mettre en oeuvre, necessitant aussi une etape de 
mise en dispersion. De plus, les silices ont tendance a matifier ta composition filmogene et le film obtenu, conduisant 
a (a formation de films mats ou satines. Leur emploi n'est done pas preconis6 pour la preparation de compositions 
filmogenes transparentes et pour I'obtention de film brillant. 

[0006] Le but de la presente invention est de proposer une composition filmogene transparente epaissie, bien adap- 
30 tee au soin des ongles, presentant de bonnes proprietes cosmetique et ne presentant pas les inconvenients mentionnes 

ci-dessus; — ------ _ — - . . _ _ _ _ — . . ... 

[0007] La Demanderesse a decouvert qu'une telle composition pouvait etre obtenue en utilisant un epaississant 
particulier. 

[0008] La presente invention a done pour objet une composition comprenant un polymere filmogene et une phase 
35 organique, caracterisee par le fait qu'elle comprend un alkylether de polysaccharide forme de motifs comportant au 
moins deux cycles osidiques diff6rents, chaque motif comportant au moths un groupe hydroxyle substitue par une 
chaTne alkyle hydrocarbonee saturee, la phase organique comprenant au moins un milieu solvant de I'alkylether de 
polysaccharide. 

[0009] Grace a I'alkylether de polysaccharide, la composition selon l'invention est transparente et presente une vis- 
40 cosite satisfaisante penmettant un bon etalement de la composition. Cet epaississant convient parfaitement a la pre- 
paration de compositions pigment6es stables dans le temps, comme les vernis a ongles. 

[0010] Dans l'6paississant de l'invention, on entend par « chaTne alkyle hydrocarbonee » une chaine (ineaire ou 
ramifiee, comportant de 1 a 24, de preference de 1 a 10, mieux de 1 a 6 et plus specialement de 1 a 3 atomes de 
carbone. En particulier, la chaTne alkyle est choisie parmi les chaTnes saturees et notamrnent methyle, ethyle, ethenyle, 
45 n-propyle, propdnyle, isopropyle, n-butyle, isobutyle, tertiobutyle, n-pentyle. Ces alkylethers peuvent etre fabriques 
comme decrits dans les documents EP-A-281 360, EP-A-708 114, EP-A-281360. 

[0011] Selon un mode de realisation pref6r6 de l'invention, I'alkylether de polysaccharide a un poids moleculaire 
moyen en poids superieur a 100 000, et de preference superieur a 200 000. Ce poids moleculaire peut aller jusqu'a 1 
million. Cet alkylether peut com porter de un a six et mieux de deux a quatre groupes hydroxyle par motif, substitues 
50 par une chaTne alkyle hydrocarbonee saturee ou non. 

[0012] Les cycles osidiques sont notamrnent choisis parmi le mannose, le galactose, le glucose, te furanose, le 
rhamnose, I'arabinose. 

[0013] Selon un mode prefere de realisation de l'invention, I'alkylether de polysaccharide est un alkylether d'une 
gomme et plus particulierement d'une gomme globalement non ionique, e'est-a-dire comportant peu ou pas de groupe 
55 ionique. Comme gommes appropri6es, on peut citer par exemple la gomme de guar dont le motif comprend un galac- 
tose et un mannose, la gomme de caroube dont le motif comprend un galactose et un mannose, la gomme de karaya 
qui est un melange complexe de rhamnose, galactose et acide galaeturonique, la gomme adragante qui est un melange 
complexe d'arabinose, galactose et acide galaeturonique. 
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[0014] Selon un mode de realisation prefere de I'invention, Palkylether de polysaccharide est un derive de gomme 
de guar. Ainsi, avantageusement Palkyether est un galactomannane alkyle de chain alkyle en a C 6 et mieux en 
Ct a C 3 et plus particulierement I guar ethyle ayant un degre de substitution de 2 a 3 et notamment d'environ 2,5 a 
2,8, tel que decrit dans les documents RD 95378007 (octobre 1995) et EP-A-708114. C tte gomme est en particulier 

5 celle vendue par la societe Aqualon sous les noms N-HANCE-AG 200® et N-HANCE AG 50®. 

[0015] La concentration en alkylether depend de la forme galenique, d la consistance recherchees pour la compo- 
sition ainsi que de la quantite de phase organique a epaissir. En particulier le rapport en poids de la quantity de phas 
grasse liquide sur la quantite d'epaississant est choisi par exemple dans la gamme allant de 5 a 500. La composition 
selon Pinvention peut contenir par exemple une quantite d'alkylether de polysaccharide allant de 0,2 a 20 % du poids 

10 total de la composition, et de preference de 1 ,5 a 8 %. 

[0016] Selon I'invention, le milieu solvant de Palkylether de polysaccharide present dans la composition peut etre un 
solvant organique ou une huile. En d'autres termes, Palkylether de polysaccharide est un epaississant des solvants 
organiques et des huiles. Par huiles, on entend toute matiere grasse liquide a temperature ambiante. 
[0017] Le solvant organique peut etre, par exemple, choisi parmi : 

75 

les cetones liquides a temperature ambiante tels que methylethylcetone, methylisobutylcetone, diisobutylceton , 
Pisophorone, la cyclohexanone, Pacetone ; 

les alcools liquides a temperature ambiante tels que Pethanol, I'isopropanol, lediacetonealcool, le 2-butoxyethanol, 
le cydohexanol ; 

20 . les glycols liquides a temperature ambiante tels que Pethylene glycol, le propylene glycol, le pentylene glycol ; 

les ethers de propylene glycol liquides a temperature ambiante tels que le monomethylether de propylene glycol, 

Pacetate de monomethyl ether de propylene glycol, le mono n-butyl ether de dipropylene glycol ; 

les esters a chaine courte (ayant de 3 a 8 atomes de carbone au total) tels que Pacetate d'ethyle, Pacetate de 

methyle, Pacetate de propyle, Pacetate de n-butyle, Pacetate d'isopentyle ; 
25 - les ethers liquides a temperature ambiante tels que le diethytether, le dimethylether ou le dichlorodiethylether ; 

les alcanes liquides a temperature ambiante tels que le decane, Pheptane, le dodecane, le cyclohexane 

les composes cycliques aromatiques liquides a temperature ambiante tels que le toluene et le xylene ; 

les aldehydes liquides a temperature ambiante tels que le benzaldehyde, Pacetaldehyde ; 

30 [0018] Ces solvants conviennent plus particulierement pour le maquillage et le soin des ongles : la composition 

- constitue alors un vernis a ongles ou un produit de soin-des ongles. - - - - _ - 

[0019] Parmi les huiles utilisables comme milieu solvant de Palkylether de polysaccharide selon I'invention, on peut 
citer par exemple : 

35 - les huiles d'origine vegetale comme les triglycerides liquides, par exemple les huiles de tournesol, de mais, de 
soja, de jojoba, de courge, de pepins de raisin, de sesame, de noisette, d'abricot, de macadamia, de ricin, les 
triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe STEARINERIES DUBOIS ou ceux 
vendus sous les denominations MIGLYOL 810, 812 et 818 par la societe DYNAMIT NOBEL 
les huiles d'origine animate telle que ia lanoline, 

40 - les huiles d'origine minerale, 

les huiles de synthese comme les alcools gras tels que octyl-2-dodecanol; les esters et en particulier les esters 
d'acides gras, et notamment les esters ayant un nombre total d'atomes de carbone choisi entre 12 et 80 et mieux 
entre 16 et 50; les silicones phenylees, et notamment les phenyl trimethicones, les diphenyl dimethicones, les 
polymethylphenyl siloxanes. 

45 

[0020] L'homme du metier sait, par ses connaissances, determiner par de simples essats de routine les huiles so- 
lubilisant Palkylether de polysaccharide. 

[0021] Ces huiles solvant de Palkylether de polysaccharide conviennent plus particulierement pour la preparation de 
produit de soin des ongles. 

so [0022] Des huiles complementaires, non solvant de Palkyllether de polysaccharide, peuvent en outre etre ajoutees 
dans la composition. Comme huile complementaire, on peut notamment citer les resines et les gommes liquides a 
temperature ambiante de silicone, les huiles hydrocarbonees partiellement fluorees, les huiles perfluorees, les huiles 
siliconees exemptes de groupements aromatiques telles que les polysiloxanes lineaires ou ramifies comme les poly- 
dimethylpotysiloxanes, les polyethylmethylpolysiloxanes, polyalkylmethylsiloxanes et les polysiloxanes cycliques tels 

55 que octamethylcyclotetrasiloxane, decamethylcyclopentasiloxane ou leurs melanges ; les huiles de silicones fluorees ; 
les polysiloxanes fonctionnalises par une ou plusieurs fonctions hydroxyles et/ou un ou plusieurs groupements poly- 
ethers tels que les dimethicones copolyols ; tes hydrocarbures lineaires ou ramifies, comme Phuile de vaseline, Piso- 
hexadecane, Pisododecane. 
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[0023] Les solvants de I'alkylether de polysaccharide (solvant organiqu ou huile) peuvent etre presents a raison de 
40 a 99,3 % en poids, par rapport au poids total de la phase organique de la composition, et mieux de 72 % a 98,5 %. 
Les huiles complementaires peuvent etre ajoutees dans la composition en une quantite pouvant aller de 0 % a 75 % 
en poids, par rapport au poids total de la phase organique, et mieux d 0 % a 50 % en poids. 

5 [0024] Le polymer filmogene present dans la composition selon I'invention peut etre tout polymere couramment 
utilise dans les vernis a ongles en milieu solvant, bien connu de I'homme du metier. A titre d'exemple, le polymer peut 
etre choisi parmi la nitrocellulose, I'acetobutyrate de cellulose, les butyralpolyvinyliques, les restnes alkydes, les resines 
resultant de la condensation de formaldehyde avec une arylsulfonamide, les polyesters, les polyurethannes, les poly- 
ester-polyurethanes, les polyether-polyurethanes, les polymeres radicalaires, notamment de type acrylique, acrylique 

10 styrene et/ou vinylique et leurs melanges. 

[0025] Les polymeres peuvent etre dissous ou disperses dans la composition. Ms peuvent etre generalement presents 
a une teneur allant de 0,5 % a 40 % en poids par rapport au poids total de la composition, et mieux allant de 10 % a 
20 % en poids. 

[0026] Grace a la presence de I'alkylether de polysaccharide, it est possible d'utiliser, en association, de la silice 
75 pyrogenee, notamment pour ajuster la viscosite de la composition, sans nuire a la brillance du film. 

[0027] La silice pyrogenee peut se presenter sous forme de silice pyrogenee hydrophile ou de silice pyrogenee 
hydrophobe. 

[0028] Les silices pyrogenees peuvent etre obtenues par hydrolyse a haute temperature d'un compose volatil du 
silicium dans une flamme oxhydrique, produisant une silice finement divisee. Ce procede permet notamment d'obtenir 
20 des silices hydrophiles qui presentent un nombre important de groupements silanot a leurs surface. De telles silices 
hydrophiles sont par exemple commercialisees sous les denominations "AEROSIL 1 30®", "AEROSIL 200®\ "AERO- 
SIL 255®", "AEROSIL 300®°. "AEROSIL 380®" par la societe Degussa, "CAB-O-SIL HS-5®\ "CAB-O-SIL EH-5®", 
"CAB-O-SIL LM-130®", "CAB-O-SIL MS-55®", "CAB-O-SIL M-5®" par la societe Cabot. 

[0029] II est possible de modifier chimiquement la surface de ladite silice, par reaction chimique generant une dimi- 
25 nution du nombre de groupes silanoL On peut notamment substituer des groupes silanol par des groupements 
hydrophobes : on obtient alors une silice hydrophobe. 
[0030] Les groupements hydrophobes peuvent etre : 

des groupements trimethylsiloxyl, qui sont notamment obtenus par traitement de silice pyrogenee en presence de 
30 I'hexamethyldisilazane. Des silices ainsi traitees sont denommees "Silica silylate" selon le CTFA (6 6me edition, 
-1995),-Elles sont-par exemple-commercialisees sous les references "AEROSIL R8 1.2®" par la societeJDegussa, _ _ 

"CAB-O-SIL TS-530®" par la societe Cabot. 

des groupements dimethylsilyloxyl ou polydimethylsiloxane, qui sont notamment obtenus par traitement de silice 
pyrogenee en presence de polydimethylsiloxane ou du dimethyldichlorosilane. Des silices ainsi traitees sont de- 
35 nomees "Silica dimethyl silylate" selon le CTFA (6 6me edition, 1 995). Elles sont par exemple commercialisees sous 

l QS references "AEROSIL R972®", "AEROSIL R974®" par la societe Degussa, "CAB-O-SIL TS-610®", "CAB-O- 
Sl L TS-720®" par la societe Cabot. 

[0031] La silice pyrogenee presente de preference une taille de particules pouvant etre nanometrique a micrometri- 
40 que, par exemple allant d'environ de 5 a 200 nm. 

[0032] La silice pyrogenee peut etre presente dans la composition selon I'invention en une quantite allant de 0,1 % 
a 5 % en poids, par rapport au poids total de la phase organique de la composition, de preference de 0,5 % a 1 % en 
poids. 

[0033] II est egalement possible d'introduire dans la composition une argile comme les bentonites organomodiftees, 
45 sans nuire a la propriete du film, grace a la presence de I'alkylether de polysaccharide. Cette argile peut etre presente 
en une quantite allant de 0,1 % a 3 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 0,5 % a 1 ,5 
% en poids. Comme bentonites, on peut utiliser celles vendues sous les denominations "Bentone 27®", "Bentone 
34®", "Bentone 38®" par la societe Rheox, ou encore sous la denomination "Tixogel LG®" par la societe Sud Chemie. 
[0034] La composition selon I'invention peut egalement comprendre, en plus du polymere filmogene, des agents 
so plastifiants qui permettent de regler la flexibility du film sans affaiblir sa resistance physique. 

[0035] Les agents plastifiants utilisables sont ceux couramment employes dans les compositions de vernis a ongles. 
Comme plastifiants, on peut citer les phtalates de dibutyle, de dioctyle, de di-isobutyle, de dimethoxyethyl, les ben- 
zoates de benzyle, de glyceryle; les citrates de triethyle, de tributyle, I'acetyl-citrate de tributyle; les phosphates de 
tributyle, de triphenyle; les glycols; le camphre ainsi que leurs derives et leurs melanges. Les plastifiants peuvent etre 
55 generalement presents a une teneur allant de 1 % a 30 % en poids par rapport au poids total de la composition, et 
mieux de 5 % a 10 % en poids. 

[0036] Par ailleurs, la composition selon I'invention peut contenir des adjuvants couramment utilises dans les com- 
positions cosmetiqu s. On peut citer a titre d'exemple d'adjuvants les colorants, les pigments, les nacres, les laques, 
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les agents anti-UV, les agents epaississants, les tensioactifs, les cires, les parfums, et des actifs de tets qu le D- 
panthenol, le phytantriot, les vitamines et leurs derives, la keratine et ses derives, la melanine, le collagene, la cystine, 
le chitosane et s s derives, la biotine, les oligo-elements, la glycerine, les hydrolysats de proteines, I s phospholipides, 
les agents hydratants. Bien entendu, i'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels adjuvants, et/ou leur 
5 quantite, de tell maniere que les proprietes avantageuses de la composition selon l'invention ne soient pas, ou subs- 
tantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

[0037] La composition selon l'invention peut etre avantageusement utilisee pour le traitement, le maquillage, ou le 
soin des matieres keratiniques et/ou des muqueuses selon la nature des actits utilises. La composition de maquillag 
ppeut etre un vernis a ongles, un eye-liner, un mascara, un fond de teint, un anti-cernes, un fard a paupieres ou a 
10 joues, ou bien encore un rouge a levres. 

[0038] La composition selon I'invention peut avantageusement se presenter sous forme d'un vernis a ongles ou 
d'une composition de soin des ongles. Aussi, I'invention a encore pour objet un composition de soin ou de vernis a 
ongles comprenant un polymere filmogene, une phase organique et un alkylether de polysaccharide tels que definis 
precedemment. 

15 [0039] L'invention se rapporte egalement a ('utilisation d'un alkylether de polysaccahride tels que defini precedem- 
ment comme agent epaississant d'une composition contenant un polymere filmogene et une phase organique com- 
prenant au moins un milieu solvant dudit alkylether. 

[0040] L'invention se rapporte aussi a un precede de traitement cosmetique ou de maquillage des matieres kerati- 
niques, et notamment des ongles, et/ou des muqueuses, consistant a appliquer sur les matieres keratiniques et/ou 
20 les muqueuses une composition telle que decrite precedemment. 

[0041] On va maintenant donner des exemples illustrant la presente invention sans toutefois la limiter 

Exemple 1 : 

25 [0042] On a prepare une composition de vernis a ongles ayant la composition suivante : 



- polymeres filmogenes (nitrocellulose, resine) 


28 g 


- plastifiant 


7g 


- alcool isopropylique 


5g 


- guar ethyle de degre de substitution d'environ 2,5 (1) 


3g 


- pigments ~~ - • — 


-rg - ~ 


- acetate de ethyle/acetate de butyle qsp 


100 g 


(1 ) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par Aqualon 



[0043] Apres application de la composition sur I'ongle et apres sechage, on obtient un film lisse, homogene et brillant. 
Exemple 2: 

[0044] On a prepare un produit de soin des ongles ayant la composition suivante : 



- polymeres filmogenes (nitrocellulose, resine) 


14g 


- plastifiant 


3g 


- firtre UV 


0,5 g 


- colorants 


0,1 g 


- silice pyrogenee (Degussa 200) 


0,5 g 


- isopropanol 


5g 


- guar ethyle de degre de substitution d'environ 2,5(1) 


0,5 g 


- D-Panthenol 


0,5 g 


- phytantriol 


0,1 g 


- acetate de butyle/acetate d'ethyle qsp 


100 g 


(1) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par Aqualon 



ss [0045] La composition s'applique facilement sur I'ongle et laisse apres sechage un film homogene et brillant qui 
embellit I'etat des ongles. 
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Exemple 3: 

[0046] On a prepare une huile de soin pour ongles ayant la composition suivante : 



- acetobutyrate de cellulose 


0,5 g 


- huile minerale 


5g 


- silice pyrogenee (Degussa 200) 


0,5 g 


- guar ethyle de degre de substitution d'environ 2,5(1) 


0,5 g 


- additils (actifs et colorants) 


1 9 


- alcool isopropylique 


5g 


- monomethyl ether de propylene glycol 


3g 


- huile de silicone volatile 


20 g 


- huile vegetale qsp 


100 g 


(1 ) vendu sous la denomination N-HANCE AG 200® par Aqualon 



[0047] Cette huile de soin s'applique facilement sur Pongle et les cuticules ; elle penetre par massage dans la matrice 
de Tongle et dans la tablette ungueale. 



Revendications 

1. Composition comprenant un polymere filmogene et une phase organique, caracterise par le fait qu'elle comprend 
un alkylether de polysaccharide forme de motifs comportant au moins deux cycles osidiques differents, chaque 
motif comportant au moins un groupe hydroxy le substitue par une chaTne alkyle hydrocarbonee saturee, la phase 
organique comprenant au moins un milieu solvant de I'alkylether de polysaccharide. 

2. Composition selon la revendication 1 , caracterisee par le fait que deux a quatre groupes hydroxyle par motif sont 
substitues par une chaTne alkyle hydrocarbonee saturee. 

-3.- -Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la chaTne alkyle- 
hydrocarbonee saturee comporte de 1 a 24 atomes de carbone. 

4. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la chaine alkyle 
hydrocarbonee saturee comporte de 2 a 10 atomes de carbone. 

5. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que la chaTne alkyle 
est choisie dans le groupe forme par les radicaux methyle, ethyle, n-propyle, isopropyie, n-butyle, isobutyle, ter- 
tiobutyle. 

6. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que les cycles osi- 
diques sont choisis dans le groupe forme par le mannose, le galactose, le glucose, le furanose, le rhamnose, 
I'arabinose. 

7. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkylether de 
polysaccharide est un alkylether d'une gomme choisie parmi la gomme de guar, la gomme de caroube, la gomme 
de karaya, la gomme adragante et ieurs melanges. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkyether est 
un galactomannane alkyle de chaTne alkyle en C 1 a C 6 et mieux en Cj a C 3 . 

9. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkylether de 
polysaccharide est de la gomme de guar a chaTne ethyle avec un degre de substitution de 2 a 3. 

10. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkylether de 
polysaccharide a un poids moleculaire moyen en poids superieur a 200 000. 
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11. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkylether de 
polysaccharide est present en une quantity telle qu le rapport (en poids) de la quantite de phase grasse liquide 
sur la quantite dudit alkylether est choisi dans la gamme allant d 5 a 500. 

5 12. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que I'alkyieth r de 
polysaccharide est present en une quantite allant de 0,2 a 20 % du poids total d la composition et mi ux de 1 ,5 
a 8 % du poids total de la composition. 

13. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere 
10 filmogene est choisi dans le groupe forme par la nitrocellulose, I'acetobutyrate de cellulose, les butyralpolyvinyli- 

ques, les resines resultant de la condensation de formaldehyde avec une arylsulfonamide, les r6sines alkydes, 
les polyesters, les acryliques, les polyurethannes. 

14. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le polymere 
'5 filmogene est present en une concentration allant de 0,5 % a 40 % en poids, par rapport au poids total de la 

composition. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee par le fait que le solvant dudit 
alkylether est un solvant organique 

20 

16. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 14, caracterisee par le fait que (e solvant dudit alky- 
lether est une huile. 

17. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee par le qu'elle comprend au moins une huile 
25 compiementaire non solvante de I'alkylether de polysaccharide. 

18. Composition selon I'une quelconque des revendications, caracterisee par le fait qu'elle comprend un agent plas- 
tifiant du polymere filmogene. 

30 19. Composition selon I'une quelconque des revendications, caracterisee par le fait qu'elle comprend au moins une 
- - silice pyrog6nee. -- — — - - ■ - - ~ - - - ~. 

20. Composition selon la revendication 1 9, caracterisee par le fait que la silice pyrogenee est presente en une quantite 
allant de 0, 1 % a 5 % en poids, de preference de 0,5 a 1 % en poids, par rapport au poids total de la composition. 

35 

21. Composition selon I'une quelconque des revendications pr6c6dentes, caract6ris6e par te fart qu'elle comprend au 
moins une argile. 

22. Composition selon la revendication 21 , caracterisee par le fait que I'argile est presente en une teneur allant de 0,1 
40 % a 3 % en poids, par rapport au poids total de la composition, et mieux de 0,5 % a 1,5 % en poids. 

23. Composition de soin des ongles ou de vernis a ongles comprenant un polymere filmogene et une phase organique, 
caract6ris6 par le fait qu'elle comprend un alkylether de polysaccharide tel que defini selon les revendications 1 
a 10 et en ce que la phase organique comprend au moins un milieu solvant dudit alkylether. 

45 

24. Utilisation d'un alkylether de polysaccharide forme de motifs comportant au moins deux cycles osidiques differents, 
chaque motif comportant au moins un groupe hydroxyle substitu6 par une chaTne alkyle hydrocarbonee saturee 
comme agent 6paississant d'une composition comprenant un polymere filmogene et une phase organique com- 
prenant au moins un milieu solvant dudit alkylether. 

so 

25. Utilisation selon la revendication 24, caract6ris6e par le fait que I'alkylether de polysaccharide est un alkylether 
d'une gomme choisie parmi la gomme de guar, la gomme de caroube, la gomme de karaya, la gomme adragante 
et leurs melanges. 

ss 26. Precede de traitement cosmetique des matieres k6ratiniques et/ou des muqueuses caract6ris6 par le fait que Ton 
applique sur les matieres keratiniques et/ou sur les muqueuse une composition selon Tune quelconque des re- 
vendications 1 a 22. 
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27. ProcecJe d maquillage des matures k6ratiniques et/ou des muqueuses caract6rise par le fait que Ton appliqu 
sur les matieres k6ratiniques et/ou sur les muqueuse une composition selon Tune quetconque des revendications 
1 a 22. 
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